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La preserve invention conceme de npuvelles 
coiupositions r * iniiibiteurs de corrosion. 

Les reservoirs de stockage et ies c&nalisations 
de transports des carbtirarts ou coiabusticles iTcrccarbones 
J liguides sort inevitafclesent e^rposes a des environnejiLents 
corrosiirs, risuit-n-c prircipalement de ia conu?.niiiiauioj:i des 
syst^:mes pax- I'eau. Outre das depenses notables d'entretien 
et de reisplacement de l*apparsilla^,e de stockage et des canali- 
sations de transport, 1' introduction des prcluits de la 

10 corrosion dans les c^rcursjits hydrocarbon-is pent aussi poser 
des problemes de qualits du carburant. 

Bien cue I'on connaisse divers cvstemes inMbi- 
texxrs de corrosion solubles dans I'huile pour les systeiaes 
bydrocarbon^s , ceux qui ccnviennent pour les carburants doi- 

"15 vent satisf aire a certaines exigences inportantes qui ne sent 

pas generalement imposees, par exeaple, aux compositions a'builes 
lubririantes. Une de ces exigences est que I'inbibiteur de 
corrosion soit efficace en quantites tres faibles, non seule- 
ment pour abaisser autant cue possible les coClts, mais encore 

20 pour mi n liTiiser certains effets deravorables tels que la con- 
tribution aux quantit^s maxiinales de gommes existantes speci- 
fiees pour les carburants. La seconde exigence importante 
est que les proportions utilisees pour inhiber efficacement 
la corrosion ne do i vent pas conferer aux carburants des carac- 

^5 teristiques d'emulsification indesirables . 

Le brevet des S.U.A. U** 2, 631. 975 decrit 1 'utili- 
sation d'acide linoleique polymerise, en particulier de son 
dimere, comme inhibiteurs de rouille pour des builes, des 
carburants pour moteurs, des emulsions, des polymeres, des 

30 produits d'entretien, des peintures et des produits a pulveri- 
ser, Le brevet des E.TJ.A, IT** 2.632.695 decrit I'utilisation 

d'acides monocarboxyliques insatur^B en C 0 polymerises, 

1o 1o 

en particulier de leurs dimeres, comme inhibiteurs de rouille 

pour des produits d'builes miner ales telles que 1' essence, les 

35 napbtas et les kerosenes. 

Les brevets des E.U.A. K** 2.12^.528 et 2.741.597 

decrivent I'utilisation d'acides alc6nylsuccinigues ccELre 

agents antirouiUe dans des huiles lubrifiantes minerales. 

Le brevet des E.U.A. N** 3 -208. 9^5. decrit une 
40 combinai son d*un acide linoleique polymerise et d'un anhydride 
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moiioelc--nyisucciiiique ayant 6 a 16 atonies de cirbone dans le 
groupe alccnyle ccEiiue a :eiit£ snti-rouille dans des huiies 
lubrifianTCS ziinerales. 

II existe tou jours iin besoin d*tm inhicitour 
5 de corrosion pour des carburants hydrocerbones qui soit ef ficace 
a des concentrations tres f?J.bles et qui ne coiar.unicue pas aux 
carburants de caracteristiques d' eisulsif ication indesirabies . 

La presente invention conceme une coopo£i:;ion 
d'iniiibiteur de corrosion constitue essentiellement , en 
10 poids : 

(a) d' environ 75 ^ 95^ d'au moins un acide monocarboxyli- 
que aliphatique insature polymerise Xpar exenple 
dimerisd ou trimerise) ayant de 'ib a 1£ atones de 
carbone par molecule, et 

15 (b) d' environ ii;? a d'un acide mono ale enylsuccini cue 

dans lequel le groupe alcenyle comporte 8 a 18 atomes 
de carbone. 

L' invention conceme egalement un concentre 
forme essentiellement , en poids, 
20 (a) d* environ 35 a 855& d'une composition rfipondant a la 

definition ci-dessus, et 

(b) d'enviroi3^5 a 155iif d'un solvant hydrocarbon^, 
aiinsi qu'un car bur ant ou coiabustible hydrocarbone contenant 
une quantite inbibant ef ficacement . la corrosion d'une composi<- 

25 tion repondant a la definition ci-dessxis» 

Les acides dimerises et trim6rls6s pr^par^s par 
polymerisation d 'acides monocarboxyliques aliphatiques poly- 
ins atures sent bien connus dans la technique. On trouvera par 
exemple des descriptions de la preparation et des propriet^s 

30 d' acides dimeres et trimeres dans la Journal of the American 
Oil Chemists' Society 2ft, 55-68 et dans les brevets des 

S.U.A. N« 2.482.761; S.651.979; 2.632-&95; et 2.79^.7S2. 
Conf ormement a • 1 • art antei*ieur, on i>eut preparer des acides 
dimeres en chauffant sous pression am acide gras inBature en 

35 presence d'une faible quantity d'eau a une temperature de -260 
a 360*^0 pendant 3 a 8 heures. L' acide dimere ainsi pr4par6 
contient egalement un peu d' acide monocarboxylique non poly- 
merise, MR peu d' acide trimere et un peu d' acides d*un degre 
de polymerisation plus eleve. Si on le desire, on peut augmenter 
W la proportion des acides trimeres en modifiant les conditions 
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reactionnelles. • 

3ien qu'on puisse utiliser des acides dimexes 
ou des acides trimeres dans la pratique de 1' invention, on 
utilise normalement, pour des raisons pratiques, les acides 
5 diiceres et trimeres du commerce qui contiennent dss proportions 
variables des acides dimcres et trimferes, ainsi que des acides 
monocarboxyliques . Cast ainsi que les acides dimeres du com- 
merce (par exemple le^fe Acides Dimeres *Empol" d'Ikaery Industries) 
prepares en polymerisant des acides linol^iqaes, contiennent 
10 de 40 6 95% d» acides dimeres et de 5 i 25?^ d« acides trimeres. 

Des acides trimeres du commerce (par exemple les Acides a?rimeres 
Empol) contiennent de 40 a 95% d' acides trimeres et de 5 a 
25% d* acides dimeres. Les deux types de compositions peuvent 
contenir ^usqu'a 25% d» acides monocarboxyliques. 

Du fait de leur disponibilite et de leur faible 
coilt, des melanges d' acides gras contenant principalement des 
acides monocarboxyliques alipkatiques insatures en C^g a C^g, 
tels que les acides gras du tall-oil, sont souvent utilises 
pour preparer des compositions d* acides dimeres et trimeres. 
20 Des acides gras du tall-oil polymSrises tels que 1' "Acintol" 
FA-7002 (Arizona Chemical Company) • donnent egalement satisfac- 
tion dans les compositions de 1' invention. Une analyse typique 
de 1' "Acintol" PA-7002 (en poTircentages ponderaux) eat la 



suivante : 

25 indice d'acide 143 

acide rSsinique, % -15 

insaponifiables, % 3 

monomeres, % 18 

dimeres, % * 66 

30 _ bauts polymeres, % 16 



En consequence, les acides monocarboxyliques 
insatures polymerises sont ceux qui sont prepares a partir 
d' acides monocarboxyliques insatures en C^g a C^g, qui con- 
tiennent au moins environ 75% d' acides dimeres, trimeres et 

55 de degr6 de polymerisation superieur polymerises, les acides 
dimeres representant de preference au moins environ 50% de 
ces acides polymeres, et qui ne contiennent pas, plus d* environ 
25^ d' acides monocarboxyliques, PoTir plus de commodate, la 
composition d* acides monocarboxyliques insatures polymerises 

40 decrite ci-dessus sera designee sous le nom d' acide dimfere, 
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etant entendu que eette deBignation couvre des cosipositioz}S 
d'acides pouvant contenlr des acides monocarboxyliques , trineres 
et de degr6 de polymerisation sup6rie\ur en plus des acides 
dimeres • 

3 On connalt 4galement dans la technique des acides 

monoalcenylsucciniques, Ces acides se pr6parent facilement par 
condensation d'une olefine avec de 1' anhydride maleique 
piiis hydrolyse (voir par exemple lee "brevets des E.U.A. 
N° 2«135.75^; 2*7^1.597)» Comme acides monoalcenylaucciniques 

10 appropries, on citera l*acide oct6nylsuccinique, I'acide 

decenylsuccinique , I'acide und^enylsuccinique , I'acide dode- 
cenylsuccinique, I'acide pentadec^nylsuccinique , I'acide 
octadect§nylsuccinique et leurs isomeres ayant des groupes 
alcenyle de structures hydrocarhonees di verses. L'acide mono- 

15 alcenylsuccinique prefere est I'acide dod6cenylsuccinique 
prepare k partir du tetramere du propylene. 

La pr^sente invention est 'bas^e sur la d^couverte 
que des combinaisons d'un acide dimere avec un acide monoalce- 
nylsucciniqae tel que d^fini ci-dessus, dans des proportions 

20 ponder ales allant de 7^ & 9^ d' acide dimere et de 3 a 

d' acide monoalcenylsucciniqae ^ conduisent a un pouvoir excep- 
tionnel d' inhibition de la corrosion dans des carburants. 
hydrocarbonSs a des concentrations tres basses. Dans des com- 
positions de carburants, ces combinaisons d'acides dimeres 

25 et d'acides monoalcenylsucciniques inhibent la rouille a un 
degre que I'on aurait pas attendu compte^tenu des performances 
des constituents individuels dans le mSme carburant. Une com- 
binaison pref^ree contiendra, en poids, environ SO a 90^ 
d' acide dimere et environ 10 a 2C9& d' acide monoalc^nylsuccini- 

50 que. Une combinaison sp6cialement pr6feree contiendra environ 
»4- a 86% d' acide dimere et environ 1^4- a 16% d« acide mono- 
alc^nylsuccinique. Les proportions pond^ralee indiqu^ee ci- 
dessus, en particulier dans les combinaisons pr6f6r6es, sent 
bases sur des considerations pratiques de baute efficacite, de 

35 faible coflt et de bonnes propriet6s d' interaction avec I'eau. 
Comme les acides monoalc6nylsucciniqaes sont plus coflLteux que 
les acides dimeres, il est souhaitable d'utiliser dans la 
combinaison I'acide monoalcenylsuccinique , qui est le plus 
couteux, dans Les proportions minimales compatibles avec des 

^0 proprietes d' inhibition efficace de la corrosion. 
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Les carbur;.-r.ts "lijirocarboces ausquels les 
conpositions de 1 'invention peuvent gtre incorporees rour ap- 
porter des caracteristi cues i'luiibitlon de la corrosion sont 
des carburants hydrocsjrbones nonaaleaent liquides bouillsnt 
5 dans I'intervalle d' environ 20 a environ 570'0 et ils compren- 
nent les essences pour raot^urs, les essences- d'aviation, les 
carburr^ts your aoteurs a riactioc, les kerosenes, les carbu- 
rsints pour di^sels et les huiles conbustibles . les compositior.£ 
de caruurznts liydrocarbones contenant les coss^ositions de 
10 I'invention coa::e innibiteux-s de corrosion reivent aussi con- 
tenir des additifs classiquenent utilises dtui les catburants 
iiydrocarbones, tels que des composes anti-d^i- sonants, des anti- 
oxydants, des agents disactivateurs de metaux, d'sutres 
inhibit eurs de corrosion, des agents antistatiaues, des agents 
15 anti-givxe, des d^tereents, des dispersarts, des stabilisants 
thenniques, des colorants, etc.. 

Incorporee a des oarbTirants bydrocarbones a une 
concentration comprise entre environ 0,0002 et 0,002 % en 
poids (1,4 a 1* e/m^ environ), la composition de I'invention 
20 conf^re des proprietes d* inhibition de la corrosion satisfai- 
santes. On peut utiliser des cohcentrations supsrieures a 
0,002%, mais celles-ci ne paraissent pas apporter d'avantages 
supplgmentalres. La gamme de concentration preferee est com- 
prise entre environ 0,0003 et 0,0016?i (2,1 a 11,2 g/m^ environ), 
25 et mieux encore entre environ 0,000* et 0,0C125» en poids 
(2,85 ^ 8,6 g/m' environ). 

Les compositions inhibitrices de la corrosion 
conformes a I'invention peuvent Stre a^outees aux carburants 
hydrooarbones par n'iBrjDorte quel moyen conmi dans la technique 
30 pour incorporer de faibles quantites d'addltifs dans des car- 
burants hydrooarbones. L'acide dim^re et I'acide monoalcenyl- 
succinique peuvent Stre-a3out6s separSment ou ils peuvent gtre 
combines et ad out ^s ensemble. II est commode d'utiliser les 
compositions de I'invention sous forme de concentres, c'est- 
35 a-dire sous forme de solutions concentrees dans des solvents 
appropries. TItilis6e sous forme de concentre, la composition 
d'additif contiendra environ 35 k en poids de la combinaison 
acide dimere-acide cLLcenyl succinique et environ 65 k 15jj en 
poids d'un solvant. Le concentre prefer 6 contiendra d' environ 
40 60 a 805& en poids de la combinaison et d' environ c£> a 40>» 
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en coids de solvant, un concentre spacialeaieiit prefure contenart 
environ 7^2 a 775^ ©31 poids de la combinaison acide diruere-acide 
aonoalcsnylsuccinicue et environ 23 a 2Qyo de solvant, lies 
solvants appropri^s sont des coupos^s org^jiiques normal eLjeni; 
5 liqxiides bouillant dans I'intervalle d' ccullition J.es carlui - ^To 
hyirocarbones, en particulier des bydrocarr.ures et de& alccois , 
tele zue I'hexane, le cyclohoxane, 1' heptane, 1' octane, i'ico- 
octane, le benzene, le toluene, le xylene, le methanol, 1* :.tiai:cj, 
le propancl, le batanol, les essences, les car.,urar-t5 pour 
1C :L*oteur3 a reaction, les huiles combustibles, etc. On peut aussi 
utiliser des melanges de solvents. Le solvent prefere est le 
xylene • 

Le brevet des E.U.A. ri** c:.63I:.-V;' (Landis et 
al.) precite indique gue les quantites* d'ln:iibiteur;£ te ccrro- 

15 sion necessaires et leurs performances difleren-c suiv&nt .'ue 
le substrat hydrocarbone est \ine huile lubrifiante ou une 
fraction hydrocarbonee non lubrifiante, par exemple un csrbu- 
rant. Ainsi, les brevetes montrent (de la coloime '.4, licne ^-'i 
a la colonne ligne 32) que, bien que les acides dii.eres 

20 sont des i.nhibiteurs de corrosion efficaces a raison de 0,001/^- 
en poids dans les carburants hydrocarbones , les mSaes acides 
dime res a en poids sont inefficaces dans des huiles pc\ir 
turbines . 

CoimiLe il a ete indique plvLS baut, les acides 
25 dimeres sont conntis dans la technique comme des inhibiteurs de 
corrosion efficaces dans des carburants hydrocarbones. Les 
acides alcenylsucciniqoies , par contra, bien que connus coi^ine 
inhibiteurs de corrosion dans des huiles lubrif iantes , ne 
passent generalement pas po\ir des inhibiteurs de corrosion 
50 efficaces dans des carburants hydrocarbones. II stuit done 
inattendu que les combinaisons d' acides dim&res et d* acides 
monoalcenylsucciniques assurent une inhibition de la corrosion 
superieure a celle attendue, compte-tanu des resultats obtenus 
avec les cons-bi-tuants individuals de combinaisons. Encore 
35 plus inattendu est la decouverte que les combinaisons d' acides 
diEidres et d' acides monoalcenylsucciniques sont des inhibiteurs 
de corrosion bien meilleurs que les combinaisons d' acides 
dimeres et d' anhydrides monoalcenylsucciniques. 
•P!yr;!tfrP7:i^S 1 a ^ : 

MO Les proprietes anti-rouille des compositions de 
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1' invention ont ete d^teriuinees suivant la norme FACE 
(National Association of Corrosion Engineers) •jai-01-72 
"Antirust Properties of Petroleum Products Pipeline Cargoes". 
La methode d'essai est essentiellement la metaode B 665 

modifiee pour determiner les proprietes anti-rquiUe d* essences 
et de combustibles distilles en mouvement dans des canalisa- 
tions de transport de produits petrcliers. La me-ttiode 
consiste a agiter un melange du carburant d'essai et d'eau 
distill6e pendant ^ heures a 38**C, un 6clientillon d'acier 
cylindrique etant plonge dans le melange. La notation du 
pouvoir anti-rouille est basee sur la parti e du specimen d'essai 
exposee an fluide d'essai, et elle est exprim6e en utilisant 
I'ecielle de cotations suivante : 

Gotation Proportion de la surface d'essai rouillee 

^ nulle 
-tt morns de 0,1^ (2 ou 3 points n'ayant 

pas plus de 1 mm de diametre) 
B moins de 5^ 

^ . 5 a 25^ 

^ 25 a 50% 

^ 5C i 75^ 

^ 75 a 10Qif6 

En general, tme cotation B"*" ou B"^ convient pour 
lutter centre la corrosion dans des canalisations en service, 
mais la cotation A est 6videmment plus souliaitable . 

L'acide dimere ("Acintol" PA-7002, Arizona 
Chemical Co.) est combing & de I'acide dod6c6nylsuccinique 
dans les rapports pond^raur indiques dans les exemples ci- 
dessouB, et disBous dans du xylene pour former des concentres 
contenant 7S}i en poids de la combinaison. Les concentres 
sont a;joutes a de I'isooctane depolaris6 dans les concentra- 
tions indiquees. Les essais sont effectues en double • A titre 
de comparaison, on prepare des concentres similaires en uti- 
lisant de 1» anhydride dodecenylsuccinique la place de 
I'acide dodecenylsuccinique et on les "essaie de la mgme fa^on. 
Les resultats sont resumes ci-dessous. 
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Les exemples ci-dessus nontrent que les com- 
binoisons acide dimere - acide aodecylsuccinique confferent ^me 
protection anti-ro-iille efficace a des concentrations tres 
fait les. Les resultats ci-dessus aontrent sgalement que les cosr- 
5 binaisons acide dimere - acide dodecerylsuccinioue dans les 
rapports prefer^s sent nettement supSrieures aux conbinaisons 
siaiilaires utilisant 1» anhydride dodscenvlsuccirdque . Ainsi, 
pour le rapport 81/19 (Exemple 2 et exemple ccaparcrvif 
il feut deux fois plus de Is combinaison acide diaere - anhydride 

10 dodecenylsuccinique pour obtenir un echantillon exempt de 
rouille (cotation A). De siSc-e, pour les rapports 66/14 et 
91/9 (exemples 3 et 4, exeiaples comparetifs 3 et 4), les com- 
binaisons contenant 1" acide dodecenylsuccinique sont tres 
superieures aux combinaisons contenant 1 ' anhydride • 

Les resultats ci-dessus montrent aussi que les 
combinaisons acide dimere-acide dodecenylsuccinique inhibent 
la rouille a un degre beaucoup plus eleve qu'on n'axirait pu le 
prdvoir en consider ant la contribution att endue de chacun 
des constituants de la combinaison. 5ur la base des concentratkns 

20 en acide dimere (exemple comparatif 5) et de 1' acide dodecenyl- 
succinique (exemple comparatif 6) necessaires pour foumir un 
echantillon exempt de rouille (cotation A), on s'attendrait 
a pouvoir determiner aisement (par exemple graphiquement) la 
concentration dans le fuel de chaque melange particulier de 

25 ces deux composes donixant des echantillons exempts de rouille. 
Le tableau siaivant compare les concentrations f^artg le fuel 
des combinaisons dont on s'attendrait a ce qu'elles foumissent 
des echantillons exempts de rouille aox concentrations qui se 
sont eff ectivement r^velees necessaires pour apporter cette 

30 protection dans I'essai HACE. 
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TAhLr,AU II 

Ocncentr cation necessaire poxir obtenir la cotation A dans 

I'essai ITACE concentratio3©(g/m^ ) pour obtenir 

5 un echantillon exempt de rouille 

^esaple Repporl^ attendue trouvee 



1 76/24 7,0 2,1 

2 81/19 7,5 2,8 

3 86/14 7,6 2,8 
10 4 o>]/9 4,5 

^•^Solution a 795?& en poids d^acide dimere - acide do- 
decenylsuccinique dans du xylene 

acide dimere 

{^rapport ponderal 



15 acide dodecylsuccinique 

On voit d'apres ce qui precede que les com- 
positions de 1' invention sont des inMMteiirs de corrosion 
beaucoup plus efficaces qu'on ne pouvait s'y attendre. 

20 On compare les efficacites d'un inhibiteur de 

corrosion representatif de 1* invention et de divers inMbiteurs 
de corrosion du commerce qualifies dans les specifications 
americaines iCEL-1-25017-10. Les iniiibiteurs de corrosion qua^ 
lifies sont ceux qui sont acceptables par I'armee americaine 

25 pour 1 'utilisation dans des essences automobiles, des essences 
d' aviation et des carburants pour turbines. Les essais de 
corrosion ont 6t6 ef fectues suivant le mode operatoire de .la* 
norme KACE TM-01-72 comme decrit dans les examples pr6c^ents« 
* La combinaison de I'exemple 3 a et6 utilise. 

30 so\xs forme d'une solution a 79?^ dans du xylfene. Les inhibiteurs 
de corrosion du commerce ont ete utilises tels quels* lie 
tableau ci-dessous resume les resultats obtanus. 
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lies xisultats du tableau III ffidntrent que la 
conposition de 1* invention, stsiit utilisable a des concentrations 
plue f-ibl^s, apporte un plus haut degre d'efficacite de pro- 
tection centre la rouilie que tous les inhibiteurs de corrosion 
5 du commerce essayes. 

L'Indice de Separation de I'Eau l^odirie 
(ISELa) qui est une cotation numerique indiquant la facilite 
avec laquelle on separe I'eau du carburant par coalescence a 

10 ete determine par la metliode ASTK D-2550 "Y/ater Separation 
Characteristics of Aviation Turbine Fuels", efrectuee suivant 
la variante •minisonique (liSS) . La methoae consiste a preparer 
une emulsion eau-carburant, a faire passer 1* emulsion k travers 
un coalesceur k fibre de verre et k mesurer photometriquement 

15 la turbidite due I'eau entralnee. La cotation IDJHSiil va de 0 
a 100, la separation de I'eau etant d*autant plus facile que 
le nombre est plus elev^. En general, un additif pour carburant s 
pour turbines acdeptable doit avoir une cotation laEM non 
inferieure a 70 aux concentrations d* utilisation. Les cotations 

20 ISEK des compositions de 1* invention sent resumees dans le 
tableau ci-dessous. 

m^thode : MSm D 2550 
carburant : JP-4 pour motetirs a reaction 
rapport^ <^oxicentration 



25 



Additif ponder a2^■'^ 



50 



aucun 
exemple 1 
exemple' i 
exemple 2 



75/24 
76/34 
81/19 



2,85 
2,85- 



Rapport ponderal 



% en poids 

0,0003 
0,0004 
0,0004 

acide dimere 



cotation 

94 
90 
88 
94 



35 



40 



acide dodecenylsuccinique 
Les resultats ci-dessus montrent que les com- 
positions de la presente invention ne g6nent pas la separation 
de I'eau du carburant aux concentrations indiquees, lesquelles 
conrprennent les concentrations auxquelles lee compositions : 
de 1' invention presentent une excellente activity anti-rouille 
(tableau I). 
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H£VSKI)ICATI0I?3 
i« Composition d ' inhibiteur de corrosion, 
caracteris^e en ce qu'elle est essentia lleaent constituee, en 
ji en poids, 

5 (a) d* environ 75 a 95?^ d'au moins un acide utonocarboxylique 

alipbatique insature polymerise, cet acide ay3nt 16 
a IS atones de carbone par Eiolecole, et 
(b) d' environ 25 a 5fi d'au noins un acide aonoalcenyl- 
succinigue dans lecuel le groupe alcenyle a 6 a 16 
10 atoiaes de carbone. 

2. Composition snivant la revendication 1, 
caracterisee en ce que 1' acide moiLocarboxylique aiiphatique 
insature est constitus d'un acide gras du tall-oil polymerise. 

3. Composition suiv-jit la revendication i, 
5 caracterisee en ce que 1* acide monocax-boxylique alipiiaticue 

insatur4 polymerise est 1* acide linoleique. 

4. Composition suivant la revendication 1, 
caracterisee en ce gae I'acide monoalc iny Isuccinicue est 1 'acide 
dode cenylsuccijai que • 

5« Composition d'innlbiteur de corrosion suivant 
la revendication i, caracterisee en ce qu'elle est essentiel- 
lement constitute- 

(a) d*un acide gras du tall-oil polymerise, et 

(b) d' acide dodecenylsuccinique. 

-5 6, Concentre d'inbibiteur de corrosion carac- 

terise en ce qu'il comprend environ 35 a S^io en poids d'une 
composition suivant la revendication i dans au moins un 
iiydrocarbure ou un alcool normalement liquide. 

?• Concentre suivant la revendication 5, 

C caractSrise en ce qu*il contient im acide gras du tall-oil 
polym6ris6. 

8. Concentre suivant la revendication 5, carac- 
terise en ce qu'il contient un acide linoleique polymerise* 

9. Concentre suivant la revendication 6, 

5 caracterise en ce qu'il contient de 1' acide dodecenylsuccinique. 

10. Concentre suivsnt la revendic?.tion 6, 
caractirise en ce qu'il contient un acide gras du tall-oil ro- 
lym^rise et de 1' acide dodecenylsuccinique dans du xylene. 



